
(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 
1999DE503 PCT 


srehe Mitteilung iiber die Ubersendung des internationalen 
WEITERES VORGEHEN vorlaufigen Prufungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416) 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/EPOO/00146 


Internationales Anme\6ef^a{un}(Tag/Monat/Jahr) 
11/01/2000 


P rloritatsdatum (Tag/Monat/T ag) 
19/01/1999 


Internationale Patentklassifikation (IPK) oder i 
C09J 157/00 


lationale Klassifikation und IPK ^ 

JUH £ .-! 


Anmelder *T*/^ 
CLARIANT GMBH et al - 1 700 



1. Dieser internationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mil der internationalen vorlaufigen Prufung beauftragten 



Behorde erstellt und wird dem Annneider gennaB Artikel 36 ubermittelt. 



2. Dieser BERICHT unnfaBt insgesamt 5 Blatter einschlleBlich dieses Deckblatts. 

S AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blatter nnit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT). 

Diese Anlagen unnfassen insgesamt 2 Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

I S Grundlage des Berichts 

II □ Prioritat 

III □ Keine Erstellung eines Gutachtens iiber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 

IV □ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

V Kl Begriindete Feststeliung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderisohen Tatigkeit und der 

gewerblichen Anwendbarkeit; Untertagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststeliung 

VI □ Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

VII □ Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

VIII □ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 



Datum der Einreichung des Antrags 
10/08/2000 


Datum der Fertigstellung dieses Berichts 
26.04.2001 


Name und Postanschrift der mit der intemationalen vorlaufigen 
Prufung beauftragten Beliorde: 

^ Europaisches Patentamt 
/Mj) D-80298 Munchen 

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx; 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 


Bevollmachtigter Bediensteter x^^^^^^^^^^ 
Krail, G (| ^ l) 

Tei. Nr. +49 89 2399 8302 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Deckblatt) {Januar1994) 



1» 




INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/EPOO/001 46 



I. Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 bin vorgelegt warden, ge/ten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich 
eingereicht" and sind ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regein 70. 16 and 70.17)): 
Beschreibung, Seiten: 

1-10 ursprungllche Fassung 



Patentanspruche, Nr.: 

1 -1 2 mit Telefax vom 08/03/2001 



2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationaie Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfijgung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich unn 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach 
Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

n die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht worden 
ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 

internationaie vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolis durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daf3 das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 



4. Aufgrund der Anderungen sInd folgende Unterlagen fortgefallen: 



□ Beschreibung, 

□ Anspruche, 

□ Zeichnungen, 



Seiten: 



Blatt: 



Nr.: 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Felder l-Vlll, Blatt 1) (Juli 1998) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/EPOO/001 46 



5. □ Dieser Bericht ist ohne BerOcksichtigung (von einigen) der Anderungen erstelit worden, da diese aus den 
angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehait in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatten die solche Anderungen enthalten, ist unter Punl<t 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht 
beizufugen). 



6. Etwaige zusatzliclne Bemerkungen: 



V. Begriindete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 2-10 

Nein: Anspruche 1,11,12 

Erfinderische Tatigkeit (ET) Ja: Anspruche 

Nein: Anspruche 1-12 

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) Ja: Anspruche 1-12 

Nein: Anspruche 



2. Unterlagen und Erklarungen 
siehe Beiblatt 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Felder l-Vill, Blatt 2) {Juli 1998) 



INTERN ATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/EPOO/00146 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



Zu Punkt V 

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1 : US-A-3 696 065 3. Oktober 1 972 
D2: US-A-5 376 447 27. Dezember 1 994 

Neuheit 

D1 (Anspruch 1) beschreibt wiederanfeuchtbare Klebstoffsysteme , die 0,25 - 4 % einer 
Dispersion eines Vinylpyrrolidon (30-40%) / Vinylacetat (70-40 %) Copoiymeren 
enthalten. Der Gegenstand des anmeldungsgemaBen Anspruchs 1 unterscheidet sich 
hiervon darin, daB der Anteil der wasserioslichen Monomeren hoher liegt, er betragt 
namlich 70 - 90%. 

D2 beschreibt eine Emulsion eines wiederanfeuchtbaren Klebstoff systems, das 20- 50 
% eines Copoiymeren aus 10-40 % wasserioslichen Monomeren und aus 60 - 90 % 
(teil)verseiftem Vinylester enthalt. Die nichtverseiften Vinylesteranteile sind hydrophob. 
Die verseiften Vinylesteranteile sind Vinylalkohol-Anteile; sie sind also wasserloslich. 
In den Beispielen, vgl. Tab. V , betragt der Polyvinylalkohol-Anteil 10-80 %. Die 
Gesamtmenge der wasserioslichen Monomer-Einheiten liegt also uber70 %. 

D2 ist neuheitsschadlich fur den Gegenstand des Anspruchs 1 . 

Die Copolymerisation gemaB D2 wird radikalisch bei z.B. 60 °G durchgefuhrt. 

D2 ist somit auch neuheitsschadlich fur den Gegenstand der Anspruche 1 1 und 12. 



Ferner ist ganz allgemein folgendes zu berucksichtigen: 

Die Stoffanspruche sind als Product-by-process-Anspruche formuliert bzw enthalten 
Product-by-process-Definitionen. 

Im EPA als mit der internationalen vorlaufigen Prufung beauftragten Behorde sieht man 
bei product-by-process-Anspruchen die Voraussetzungen des Art. 33(2) und (3) POT 
nur dann als erfullt an, wenn die Produkte als solche - also unabhangig vom Her- 
stellungsverfahren - diesen Voraussetzungen genugen. Die Neuheit eines Verfahrens 
tragt somit keineswegs automatisch die Neuheit des erhaltenen Verfahrensprodukts. 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 1) (EPA-Apri! 1997) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/E POO/00 146 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 

Erfinderische Tatigkelt 

Die beiden Entgegenhaltungen haben bereits die Aufgabe "Bereitstellung wleder- 
anfeuchtbarer Klebstoffsysteme" gelost. In D1 ist bereits die Aufgabe "Bereitstellung 
wiederanfeuchtbarer Klebstoffsysteme mit einem Gehalt an wasserloslichen Repitier- 
einheiten von uber 70%" gelost worden. 

Wenn die Anmelderin ausgehend hiervon weitere derartige Klebstoffsystenne bereit- 
stellen wollte, so entsprach es der faclnlichen Routine, weitere Variationen der bekann- 
ten Systeme auf ihre Eignung zu testen. 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt2) (EPA-April 1997) 



08-03-200r-^^"^^ : 1 : pCT/EPOO/00146^^" 7^7S^-^ .49 BB ^'^^B^^cLMS 
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Patentansprijche 

1. Wiederanfeuchtbares Klebstoffsystem, dacJurch gekennzeichnet, dass es 
eine Kolloiddrspersionsmischung enthatt. die durch Copolymerisation mindestens 
5 eines wasseiieslichen Monomeren mit mindestens einem nichtwasserloslichen 

Comonomeren in Gegenwart eInes micellenbildenden Emulgators erhalten wird, und 
der Anteil des mindestens einen wasserioslichen Monomeren in der 
Kollolddispersfonsmischung im Bereich von 70 bis 95 Gew.-% liegt. 



10 2. Wiederanfeuchtbares Klebstoffsystem gemSB Anspruch 1, dacfurcli 

gekennzelchnet, dass der Anteil der Kolloiddispersionsmfschung Im Klebstoffsystem 
|| im Bereich von 5 bis 100 % liegt. 

3. Wiederanfeuchtbares Klebstoffsystem gemalJ Anspruch 1 oder 2, dadurch 
15 gekennzeichnet. dass es zusStziich Kunststoffdispersionen unterschiedltcher 

Monomerenzusammensetzung, Polyvlnylalkohol und/oder StSrke enthalt. 

4. Wiederanfeuchtbares Kiebstoffsystem gemSfi mindestens einem der 
Ansprilche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass als wasseriosllches Monomer 

20 N-I\/1ethyl-N-Vlnylacetamid, N-Vinyf-2-pyrrolidon oder N-Vinylformamid eingesetzt 
wird. 



^ 5, Wiederanfeuchtbares Klebstoffsystem gema(S mindestens einem der 
Ansprtiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass als nlcht-wasserlosliches 

26 Comonomer ein unsubstituierter oder alpha-substituierter Ester der Acrylsaure Oder 
ein Ester der Maleinsaure eingesetzt wird. 



6. Wiederanfeuchtbares Klebstoffsystem gemafi Anspruch 4 und 5, dadurch 
gekennzeichnet, dass als wasserlosliches Monomer N-Vinyl-2-pynrolidon und als 
30 ntcht-wasseriosliches Monomer ein Alkylester der AcrylsSure oder MethacrylsSure 
eingesetzt wird. 
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08-0j3-2001 ^ ^ ^ PCT/EP00/G0146: ^ GLMS 

12 1999DE503 

7. Wiederanfeuchtbares Klebstoffsystem gemall Anspruch 5 oder 6. dadurch 
gekennzeichnet, das als nicht-wassertdsliches Monomer Butyl- oder 
Ethylhexylacrylsaureester oder Djoctylmaleinat eingesetzt wird. 

5 8. Wiederanfeuchtbares Klebstoffsystem gemSG mindestens efnem der 
Ansprtiche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet. dass als Emufgatoren nichtiom'sche 
EmuJgatoren oder Mlschungen aus ionischen mit nichtionischen Emulgatoren 
eingesetzt werden. 

10 9. Wiederanfeuchtbares Klebstoffsystem gemSB mindestens einem der 
AnsprQche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass a(s Emulgatoren 

^ Alkylaryfpolyglykolether oder Alkylpolyglykolether mit jeweils 3 bis 50 mol 

Ethylenoxid-Einhelten, Bfockcopolymere des Ethylenoxids mit Propylenoxid. Alkyl- 
oder Alkylarylsulfonate, Alkylsulfate. AlkyI- und Arylethersulfate und -phosphate mH 

1 5 jeweils vorzugswelse 8 bis 1 8 Kohlenstoff-Atomen tm lipophllen und bis zu 50 
Ethylenoxld- oder Propylenoxid-EInheiten im hydrophilen Teil sowie Mono- oder 
Diester der Sulfobemsteinsaure oder Alkylphenole mit jeweils vorzugswelse 8 bis 
18 Kohlenstoffatomen im Alkylrest eingesetzt werden. 

20 10. Wiederanfeuchtbares Klebstoffsystem gemafi mindestens ©inem der 
Ansprtiche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Copolymerisation als 
radikalische Polymerisation durchgefiihrt wird. 

^ 11. Wiederanfeuchtbares Klebstoffsystem gemalS Anspruch 10, dadurch 
25 gekennzeichnet, dass die Copolymerisation bei 60 bis 90''C durchgefuhrt wird. 

12. Venvendung des wiederanfeuchtbaren Klebstoffsystems gemafi Anspruch 1 
fiirBriefmarken, IVIundklappenlelme fOr Briefumschiage, Klebebinder und Klebstoffe 
fQr den Fullbodenbereich. 
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tiEANDEF'TES BLfiTT 



VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM 

kGEBIET DES PATENTWESEI^ 



3u 



Absender: MIT DER INTERNATIONALEN VORLAUFIGEN 
PRUFUNG BEAUFTRAGTE BEHORDE 



An: 



CLARIANT GMBH ["^r^^ 
Patente, Marken, Lizenzerl ■ 
Am Unisys-Park 1 
D-65843 Sulzbach 
ALLEMAGNE 



Line. 



30. April 2001 



o i-vw 



PCT 



MITTEILUNG UBER DIE UBERSENDUNG 
DES INTERNATIONALEN VORLAUFIGEN 
PRUFUNGSBERICHTS 

(Regel 71.1 PCT) 



bsendedatum 



26.04.2001 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
1999DE503 PCT 


WICHTIGE MnTEILUNG 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/E POO/00 146 


Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 
11/01/2000 


Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 
19/01/1999 


Anmelder 

CLARIANT GMBH et al 



Dem Anmelder wird mitgeteilt, daB ihm die mit der internationalen vorlaufigen Prufung beauftragte Behorde 
hiermit den zu der internationalen Anmeldung ersteltten internationalen vorlaufigen Prufungsbericht, 
gegebenenfalls mit den dazugehorigen Aniagen, ubermittelt. 

Eine Kopie des Berichts wird - gegebenenfalls mit den dazugehorigen Aniagen - dem Internationalen Buro zur 
Welterleitung an alle ausgewahlten Amter ubermittelt. 

Auf Wunsch eines ausgewahlten Amts wird das Internationale Buro eine Obersetzung des Berichts (jedoch 
nicht der Aniagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt ubermitteln. 



4. ERINNERUNG 

Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewahlten Amt innerhalb von 30 Monaten 
ab dem Priohtatsdatum (oder in manchen Amtern noch spater) bestimmte Handlungen (Einreichung von 
Ubersetzungen und Entrichtung nationaler Gebuhren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe auch die durch das 
Internationale Buro im Formblatt PCT/IB/301 ubermittelte Information). 

1st einem ausgewahlten Amt eine Obersetzung der internationalen Anmeldung zu ubermitteln, so muB diese 
Obersetzung auch Obersetzungen aller Aniagen zum internationalen vorlaufigen Prufungsbericht enthalten. Es 
ist Aufgabe des Anmelders, solche Ubersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewahlten Amtern 
direkt zuzuleiten. 

Weitere Einzelheiten zu den maBgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewahlten Amter sind Band II 
des PCT-Leitfadens fur Anmelder zu entnehmen. 



Name und Postanschrift der mit der Internationalen Prufung 
beauftragten Behorde 

Europaisches Patentamt 
D-80298 Munchen 

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 



Bevollmachtigter Bediensteter 
Le Bolloch, C 

Tel. +49 89 2399-8091 




Formblatt PCT/IPEA/416 (Juli 1992} 



VERTRAG UBER Bl INTERNATIONALE ZUSAI\^NARBEIT AUF DEM 

GEBIET DES PATENTWESENS 

PCT 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGSBERICHT 

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 


siehe Mitteilung uber die Ubersendung des internationalen 


1999DE503 PCT 


WEITERES VORGEHEN vorlaufigen Prufungsberichts {Fornnblatt PCT/lPEA/416) 


Internationales Aktenzeichen 


Internationales Ar\me\6e(iaXum(Tag/Monat/Jahr) 


Prioritatsdatum (Tag/Monat/Tag) 


PCT/EPOO/00146 


11/01/2000 


19/01/1999 


Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Kiassifikation und IPK 




C09J 157/00 






Anmelder 






CLARIANT GMBH et al 









1 . Dieser internationate vorlaufige Prufungsbericht wurde von der nnit der internationalen vorlaufigen Prufung beauftragten 



Behorde erstellt und wird dem Anmelder gema3 Artikel 36 ubermittelt. 



2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

S AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT). 

Diese Aniagen umfassen insgesamt 2 Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

I S Grundlage des Berichts 

II □ Prioritat 

III □ Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 

IV □ Mangelnde Etnheitlichkeit der Erfindung 

V S Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 

gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

VI □ Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

VII □ Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Vill □ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 



Datum der Einreichung des Antrags 
10/08/2000 


Datum der Fertlgstellung dieses Berichts 
26.04.2001 


Name und Postanschrift der mit der internationalen vorlaufigen 
Prufung beauftragten Behorde: 

^ Europaisches Patentamt 
yMjj D-80298 Muochen 
eg/' Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 


Bevollmachtigter Bediensteter /^itS^i^^r^ 
Krail, G | | 

Tel. Nr. +49 89 2399 8302 ^ 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Deckblatt) {Januar 1994) 




INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/EPOO/001 46 



I. Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung [Ersatzblatter, die dem Anmefdeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich 
eingereicht" and sind ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regein 70. 16 und 70.17)): 
Beschreibung, Seiten: 

1 -1 0 ursprungllche Fassung 

Patentanspruche, Nr.: 

1-12 mit Telefax vom 08/03/2001 



2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationale Annneldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich urn 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach 
Regel 23,1 (b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht worden 
ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 



Formblatl PCT/IPEA/409 (Felder l-VIII, Blatt 1) (Juli 1998) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/EPOO/001 46 



5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 
angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzb/atter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht 
beizufugen). 



6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stiitzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 2-10 

Nein: Anspruche 1,11,12 

Erfinderische Tatigkeit (ET) Ja: Anspruche 

Nein: Anspruche 1-12 

Gewerbltche Anwendbarkeit (GA) Ja: Anspruche 1-12 

Nein: Anspruche 



2. Unterlagen und Erklarungen 
slehe Betblatt 



Formblatl PCT/IPEA/409 (Felder l-VIII, Blatt 2) {Juli 1998) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/EPOO/00146 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



Zu Punkt V 

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1 : US-A-3 696 065 3. Oktober 1 972 
D2: US-A-5 376 447 27. Dezember 1994 

Neuheit 

D1 (Anspruch 1) beschreibt wiederanfeuchtbare Klebstoffsysteme , die 0,25 - 4 % einer 
Dispersion eines Vinylpyrrolidon (30-40%) / Vinylacetat (70-40 %) Copolymeren 
enthalten. Der Gegenstand des anmeldungsgemaBen Anspruchs 1 unterscheidet sich 
hiervon darin, daB der Anteil der wasserloslichen Monomeren hoher liegt, er betragt 
namlich 70 - 90%. 

D2 beschreibt eine Emulsion eines wiederanfeuchtbaren Klebstoffsystems, das 20- 50 
o/^ eines Copolymeren aus 10-40 % wasserloslichen Monomeren und aus 60 - 90 % 
(teil)verseiftem Vinylester enthalt. Die nichtverseiften Vinylesteranteile sind hydrophob. 
Die verseiften Vinylesteranteile sind Vinylalkohol-Anteile; sie sind also wasserloslich. 
In den Beispielen, vgl. Tab. V , betragt der Polyvinylalkohol-Anteil 10-80 %. Die 
Gesamtmenge der wasserloslichen Monomer-Einheiten liegt also uber 70 %. 

D2 ist neuheitsschadlich fur den Gegenstand des Anspruchs 1 . 

Die Gopolymerisation gemaB D2 wird radikalisch be! z.B. 60 °C durchgefuhrt. 

D2 ist somit auch neuheitsschadlich fur den Gegenstand der Anspruche 1 1 und 12. 



Ferner ist ganz allgemein folgendes zu berucksichtigen: 

Die Stoffanspruche sind als Product-by-process-Anspruche formuliert bzw enthalten 
Product-by-process-Definitionen. 

Im EPA als mit der internationalen vorlaufigen Prufung beauftragten Behorde sieht man 
bei product-by-process-Anspruchen die Voraussetzungen des Art. 33(2) und (3) POT 
nur dann als erfullt an, wenn die Produkte als solche - also unabhangig vom Her- 
stellungsverfahren - diesen Voraussetzungen genugen. Die Neuheit eines Verfahrens 
tragt somit keineswegs automatisch die Neuheit des erhaltenen Verfahrensprodukts. 
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Erfinderische Tatigkeit 

Die beiden Entgegenhaltungen haben bereits die Aufgabe "Bereltstellung wieder- 
anfeuchtbarer Klebstoffsysteme" gelost. In D1 ist bereits die Aufgabe "Bereitstellung 
wiederanfeuchtbarer Klebstoffsysteme mit einem Gehalt an wasserloslichen Repitier- 
einheiten von uber 70%" gelost worden. 

Wenn die Anmelderin ausgehend hiervon weitere derartige Klebstoffsysteme bereit- 
stellen wollte, so entsprach es der fachlichen Routine, weitere Variationen der bekann- 
ten Systeme auf ihre Eignung zu testen. 
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Patentansprtiche 

1. Wiederanfeuchtbares Klebstoff$ystem, dadurch gekennzeichnet, dass es 
eine Kollolddispersionsmischung enthalt, die durch Copoiymerisation mindestens 
5 eines wasserlOslichen Monomeren mit mindestens einem nichtwasserloslichen 

Comonomeren in Qegenwart eines micellenbildenden Emulgators erhalten wird, und 
der Anteil des mindestens einen wasserlOslichen Monomeren in der 
Kollolddispersionsmischung im Bereich von 70 bis 95 Gew.-% liegt, 

10 2. Wiederanfeuchtbares Klebstoffsystem gemSB Anspruch 1, dadurch 

gekennzeichnet, dass der Anteil der Kolloiddlspersionsmischung im Klebstoffsystem 
^ im Bereich von 5 bis 100 % liegt. 

3. Wiederanfeuchtbares Klebstoffsystem gemali Anspruch 1 oder 2. dadurch 
15 gekennzeichnet, dass es zusStzJich Kunststoffdlspersionen unterschiedlicher 

Monomerenzusammensetzung, Polyvinylalkohol und/oder Starke enthalt. 

4. Wiederanfeuchtbares Klebstoffsystem gemaii mindestens einem der 
AnspriJche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass als wasserlosliches Monomer 

20 N-Methyl-N-Vinylacetamid, N-Vlnyf-2-pyrn3lidon oder N-Vlnylformamid elngesetzt 
wird. 

^ 5. Wiederanfeuchtbares Klebstoffsystem gemafi mindestens einem der 
Ansprtlche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass als nIcht-wasserlOsliches 

25 Comonomer ein unsubstituierter oder alpha-substituierter Ester der Acrylsaure oder 
ein Ester der Maleinsaure elngesetzt wird. 

6. Wiederanfeuchtbares Klebstoffsystem gemafS Anspoich 4 und 5, dadurch 
gekennzeichnet, dass als wasserlosliches Monomer N-Vinyi-2-pyn^oIidon und als 
30 nicht-wasserlosliches Monomer ein Alkylester der Acrylsaure oder Methacryls^ure 
elngesetzt wird, 
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7. Wiederanfeuchtbares Klebstoffsystem gemaG Anspruch 5 oder 6. dadurch 
gekennzeichnet, das als nicht-wasserfosliches Monomer Butyl- oder 
EthylhexylacryJsaureester oder Dloctylmaleinat eingesetzt wird. 

5 8. Wiederanfeuchtbares Klebstoffsystem gemMR mindestens einem der 
Anspruche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet. dass als Emulgatoren nichtionische 
EmuJgatoren oder Mlschungen aus ionischen mit nichtlonischen Emulgatoren 
eingesetzt werden. 

1 0 9. Wiederanfeuchtbares Klebstoffsystem gemaij mindestens einem der 

Anspriiche 1 bis 8. dadurch gekennzeichnet dass als Emulgatoren 
^ Alkylarylpolyglykolether oder Alkylpolyglykolether mit jewells 3 bis 50 mol 

Ethylenoxid-Elnheiten. Blockcopofymere des Ethylenoxids mit Propylenoxid. Alkyl- 
Oder AJkylao'Isulfonate. Alkylsulfate. AlkyI- und Arylether^ulfate und -phosphate mit 
jeweiis vorzugsweise 8 bis 18 Kohlenstoff-Atomen Im llpophilen und bis zu 50 
Ethylenoxid- oder Propylenoxid-Elnheiten im hydrophilen Teil sowie Mono- oder 
Diester der Sulfobemsteinsaure oder Alkylphenole mft jeweiis vorzugsweise 8 bis 
18 Kohlenstoffatomen im AlkyJrest eingesetzt werden. 

20 1 0. Wiederanfeuchtbares Klebstoffsystem gemSft mindestens einem der 
AnsprOche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet. dass die Copolymerisaticn als 
radikalische Poiymerisation durchgefiihrt wird. 



15 



25 



1 1 . Wiederanfeuchtbares Klebstoffsystem gemall Anspruch 1 0. dadurch 
gekennzeichnet, dass die Copolymerisation bei 60 bis 90'C durchgefuhrt wird. 

1 2. Venvendung des wiederanfeuchtbaren Klebstoffsystems gemaG Anspmch 1 
far Briefmarken, Mundklappenleime fOr Briefumschiage. Klebebinder und Klebstoffe 
fOr den FuGbodent>ereich. 
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WHAT IS CLAIMED IS: 

1. A remoistenable adhesive system which comprises a colloid 
dispersion mixture obtained by copolymerizing at least one water-soluble 
monomer with at least one water-insoluble comonomer in the presence of a 
micelle-forming emulsifier. 

2. The remoistenable adhesive system as claimed in claim 1, wherein 
the proportion of the colloid dispersion mixture in the adhesive system is 
from 5 to 100%. 

3. The remoistenable adhesive system as claimed in claim 1 or 2, 
wherein the proportion of said at least one water-soluble monomer in the 
colloid dispersion mixture is from 70 to 95% by weight. 

4. The remoistenable adhesive system as claimed in at least one of 
claims 1 to 3, which further comprises polymer dispersions of different 
monomer compositions, polyvinyl alcohol, and/or starch. 

5. The remoistenable adhesive system as claimed in at least one of 
claims 1 to 4, wherein said water-soluble monomer is N-methyl-N- 
vinylacetamide, N-vinyl-2-pyrrolidone or N-vinylformamide. 

6. The remoistenable adhesive system as claimed in at least one of 
claims 1 to 5, wherein said water-insoluble comonomer is an unsubstituted 
or alpha-substituted ester of acrylic acid or an ester of maleic acid. 

7. The remoistenable adhesive system as claimed in claim 5 or 6, 
wherein said water-soluble monomer is N-vinyl-2-pyrrolidone and said 
water-insoluble monomer is an alkyi ester of acrylic or methacrylic acid. 

8. The remoistenable adhesive system as claimed in claim 6 or 7, 
wherein said water-insoluble monomer is butyl or ethylhexyl acrylate or 
dioctyl maleate. 
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9. The remoistenable adhesive system as claimed in at least one of 
claims 1 to 8, wherein said emulsifier comprises nonionic emulsifiers or 
mixtures of ionic with nonionic emulsifiers. 

10. The remoistenable adhesive system as claimed in at least one of 
claims 1 to 9, wherein said emulsifier comprises alkylaryl polyglycol ethers 
or alkyi polyglycol ethers each having from 3 to 50 mo! of ethylene oxide 
units, block copolymers of ethylene oxide with propylene oxide, 
alkylsulfonates or alkylarylsulfonates, alkyI sulfates, alkyI and aryl ether 
sulfates and phosphates each having preferably 8 to 18 carbon atoms in 
the lipophilic portion and up to 50 ethylene oxide or propylene oxide units in 
the hydrophilic portion, and also monoesters or diesters of sulfosuccinic 
acid, or alkylphenols having in each case preferably 8 to 18 carbon atoms 
in the alkyI radical. 

11. The remoistenable adhesive system as claimed in at least one of 
claims 1 to 10, wherein the copolymerization is conducted as a free-radical 
addition polymerization. 

12. The remoistenable adhesive system as claimed in claim 11, wherein 
the copolymerization is conducted at from 60 to 90°C. 



13. The use of a remoistenable adhesive system as claimed in claim 1 
for postage stamps, rear-flap gums for envelopes, adhesive binders and 
adhesives for the flooring sector. 
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(57) Zusammenfassung 



Die vorliegende Erfindung betrifft neue wiederanfeuchtbare Klebstoftsystenie, enthaltend Kolloiddispersionsmischungen, die durch 
Copolymensation mmdestens eines wasserloslichen Monomeren mit mindestens einem mchtwasserloslichen Comonomer in Gegenwart eines 
micellenbildenden Emulgators erhalten werden, sowie deren Verwendung. 
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Wiederanfeuchtbare Klebstoffsysteme 

5 Die vorliegende Erfindung betrifft wiederanfeuchtbare Klebstoffsysteme 

enthaltend neue Kolloiddispersions-Mischungen, sowie deren Verwendung. 

Fur die Herstellung wiederanfeuchtbarer Klebstoffbeschichtungen, auch unter 
Gummierung bekannt, die fur Briefmarken, Briefumschlage, Etiketten u.a. 

1 0 Verwendung finden, werden neben Naturprodukten wie Starke, Dextrin- und 
Glutinleimen auch in betrachtlichem Umfang Polyvinylalkohole eingesetzt. Es 
handeit sich dabei hauptsachlich urn niedermolekulare, teilverseifte 
Polyvinylalkoholtypen, die entweder durch saure oder auch alkalische Verseifung 
erhalten werden (DD-PS 62 634). Polyvinylalkohole haben den Vorteil, dafi in der 

1 5 Warme Losungen mit einem Feststoffgehalt bis 45 % nnoglich sind, die bei 

ausreichender Konservierung uber langere Zeit gelagert werden konnen und nicht 
gelieren. Unn gewisse Blockfestigkeiten der getrockneten Beschichtungen zu 
garantieren, werden die Polyvinylalkohollosungen haufig mit homopolymeren 
Polyvinylacetatdispersionen abgemischt (DD-A-275 069 bzw. EP-A-0 705 896). 

20 Im Falle eines gewunschten Oberflachenglanzes konnen auch copolymere 

Kunststoffdispersionen Verwendung finden. Zur besseren Reemulgierbarkeit wird 
haufig ein Zusatz von Glycerin oder auch Harnstoff mitverwendet. Je nach 
Abmischungsverhaltnis zwischen Polyvinylalkohol und Kunststoffdispersion kann 
die Tackentwicklung nach Anfeuchtung des getrockneten Klebstoffilmes 

25 beeinfluflt werden. 

Einige der bekannten Gummierleime haben erhebliche Nachteile nach Lagerung 
der getrockneten Beschichtung, insbesondere in der Warme bei 1GG°C und Ciber 
einen Zeitraum von 24 Stunden. 

30 

Haufig wird nach Lagerung eine Veranderung der Beschichtung in der Weise 
festgestellt, daB diese sich mit Wasser nicht mehr aktivieren iadt. Die 
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Beschichtung ist dann tnaktiv und als Gummierleim nicht mehr brauchbar. 
Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es somit, ein wiederanfeuchtbares 
Klebstoffsystem bereitzustellen, welches sich ohne Veranderung lagern laBt und 
sehr gut und innerhalb sehr kurzer Zeit reaktivieren lafit. 

Uberraschenderweise wurde gefunden, daI3> neuartige 
Kolloiddispersionsmischungen als Bestandteil in wiederanfeuchtbaren 
Klebstoffsystemen diese Aufgabe losen. 



1 0 Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist somit ein wiederanfeuchtbares 
Klebstoffsystem, das dadurch gekennzeichnet ist, daS es eine 
Kolloiddispersionsmischung enthalt, die durch Copolymerisation mindestens 
eines, vorzugsweise eines, wasserloslichen Monomeren mit mindestens einem, 
vorzugsweise einem nichtwasserloslichen Comonomeren in Gegenwart eines 

1 5 micellenbildenden Emulgators erhalten wird. 

In der EP-A-0 894 309 werden Kolloiddispersions-Mischungen, Verfahren zu 
deren Herstellung sowie deren Verwendung als Schutzkolloid fur die 
Emulsionspolymerisation beschrieben. 

20 

Der Anteil des mindestens einen wasserloslichen Monomeren in der 
Kolloiddispersionsmischung liegt dabei vorzugsweise im Bereich von 70 bis 
95 Gew.-% und besonders bevorzugt im Bereich von 75 bis 90 Gew.-%. 

25 Der Anteil des mindestens einen wasserunldslichen Monomeren in der 

Kolloiddispersionsmischung liegt folglich vorzugsweise im Bereich von 5 bis 
30 Gew.-% und besonders bevorzugt im Bereich von 10 bis 25 Gew.-%, 

Der Anteil der Kolloiddispersionsmischung im wiederanfeuchtbaren 
30 Klebstoffsystem liegt dabei im Bereich von 5 bis 100 %, vorzugsweise im Bereich 
von 10 bis 100 % und besonders bevorzugt im Bereich von 20 bis 100 %, das 
heifit, dass die Kolloiddispersionsmischung entweder allein oder in Form einer 



2 
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Abmischung mit anderen Produkten verwendet werden kann, ohne das 
Eigenschaftsbild der Kolloiddispersion negativ zu beeinflussen. 
Als Abmischkomponenten eignen sich Kunststoffdispersionen unterschiedlicher 
Monomerenzusammensetzung, Polyvinylalkohole und/oder Starken. 

5 

Gegenuber wiederanfeuchtbaren Klebstoffsystemen auf Basis von Dextrin oder 
Polyvinylalkohol zeigt das erfindungsgemaGe Klebstoffsystem der vorliegenden 
Anmeldung eine extrem kurze Reaktivierungszeit. D.h. sofort nach Befeuchtung 
des getrockneten Filmes bildet sich ein sehr hoher Nalitack aus, der eine 

1 0 sofortige Verklebung ermoglicht, was fur schnell laufende Verschluliautonnaten 
unverztchtbar ist. Selbst bei sehr geringen Auftragsmengen ist noch eine 
ausreichend schnelle Reaktivierung moglich. Bei Auftragsmengen von ca. 
100 g/m^ und mehr, v^ird neben der schnellen Tackausbildung auch ein 
ausgepragter Fadenzug festgestellt, was eine optimale Benetzung der Substrate 

1 5 zur Folge hat. 

Die die Kolloiddispersion enthaltenden Klebstoffe eignen sich insbesondere fur 
Systeme, die durch Anfeuchten mit Wasser reaktiviert werden, Klebrigkeit 
ausbilden und dadurch eine Verklebung ermoglichen. Beispiele fur die 
20 Anwendung sind: Briefmarken, Mundklappenleime fur Briefumschlage, 
wiederanfeuchtbare Klebebander und Wiederaufnahmeklebstoffe fur den 
FuBbodenbereich. 

Wiederaufnahmeklebstoffe werden fur die Verklebung textiler FuGbodenbelage 
25 herangezogen. da diese eine schnelle Renovierung, d.h. Austausch des 

Teppichbeiages ermoglichen. Nach Heraustrennen des Fulibodenbelages konnen 
noch am Boden anhaftende Klebstoffreste nach Einwirkung von Wasser leicht 
entfernt werden. 

30 Die Klebstoffe konnen entweder mit der Rolle, oder einem Zahnspachtel 

aufgebracht werden. Der textile Belag mit Doppelruckenausbildung kann direkt 
nach kurzer Abluftphase in das noch nasse Klebstoffbett eingelegt werden. 
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Uberraschenderweise wurde gefunden, daG> in Anwesenheit eines Emulgators, 
der Micellen bildet. die Copolymerisation von einem wasserloslichen Monomer mit 
einem nicht wasserloslichen Comonomerzu Kolloiddispersionsmischungen des 
5 Copolymers fuhrt. 

Emulgatoren stabilisieren die feindispersen Polymerteilchen, welche durch die 
Emuisionspolymerisation erzeugt werden. Bel den Emulgatoren handelt es sich 
ubiicherweise um oberflachenaktive Stoffe bzw, Tenside. Tenside verfugen uber 

1 0 einen charakteristischen Aufbau und weisen mindestens eine hydrophile und eine 
hydrophobe funktionelle Gruppe auf. Durch diesen Aufbau konnen sich Tenside 
an der Grenzflache zwischen Polymer- und Wasserphase anreichern und durch 
sterische bzw. elektrostatische Effekte ein Verschmelzen der feindispergierten 
Polymerteilchen verhindern. 1st der hydrophile Teil elektrisch ungeladen, spricht 

1 5 man von einem nichtionischen Emulgator, besitzt er negative Ladung, so nennt 
man ihn einen anionischen Emulgator, und sind positive Ladungen vorhanden, 
hat man es mit einem kationischen Emulgator zu tun. Gibt man Tenside in 
Wasser, bilden sich bei Uberschreitung einer bestimmten Konzentration 
Kugelmicellen aus. Diese Eigenschaft von Tensiden hat eine grol3»e Bedeutung fur 

20 die Durchfuhrung der Emuisionspolymerisation. Diese sogenannte kritische 

Micellenkonzentration (KMK) ist stoffspezifisch fur jedes Tensid. Erhoht man die 
Konzentration in Wasser deutlich uber die KMK, andert sich das 
Aggregationsverhalten der Tenside und es werden z.B. gestreckte Micellen 
(Stabmicetien) gebildet. Ais Emulgatoren fur die hier beschriebene Erfindung 

25 eignen sich sowohl nichtionische wie auch ionische Emulgatoren. Beispiele hierfur 
sind Alkylarylpolyglykolether und Alkylpolyglykolether mit jeweils 3 bis 50 mol 
Ethylenoxid-Einheiten, Blockcopolymere des Ethylenoxtds mit Propylenoxid, Alkyl- 
Oder Alkylarylsulfonate, Alkylsulfate, Alkyl- und Arylethersulfate und -phosphate 
mit jeweils vorzugsweise 8 bis 18 Kohlenstoff-Atomen im lipophilen und bis zu 50 

30 Ethylenoxid- oder Propylenoxid-Einheiten im hydrophilen Teil sowie Mono- Oder 
Diester der Suifobernsteinsaure oder Alkylphenole mit jeweils vorzugsweise 8 bis 
18 Kohlenstoffatomen im Alkylrest. 
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Vorzugsweise werden nichtionische Emulgatoren und Mischungen von ionischen 
mit nichtionischen Emulgatoren eingesetzt. 

5 Als wasserlosliche Monomere werden vorzugsweise N-Methyl-N-Vinylacetamid, 
N-Vinylpyrrolidon Oder N-Vinylformamid, als nichtwasserlosliche Comonomere 
unsubstituierte Oder alpha-substituierte Ester der Acrylsaure eingesetzt. 
Bevorzugt sind die Alkylester der Acryl- oder Methacrylsaure, insbesondere die 
bis Cg Alkylester, wie Butyl oder Ethylhexylester. Es konnen auch Gemische der 
1 0 Acrytester eingesetzt werden oder andere Monomere, wie z.B. Ester der 
Maleinsaure, bevorzugt Dioctylmaleinat. 

Die Copolymerisation wird als radikalische Polymerisation bei Temperaturen von 
15 bis lOC'C, insbesondere 60 bis 90°C durchgefuhrt, als Radikalinitiator konnen 
1 5 sowohl wasserunlosliche Verbindungen wie 2,2'-Azo-bis-isobutyronitril oder 
2,2*-Azo-bis(2-methyibutyronitril) oder wasserlosliche wie 2,2'-Azo-bis(2- 
amidinopropan)-dihydrochlorid eingesetzt werden. 

Die Erfindung wird im folgenden anhand von Ausfuhrungsbeispielen naher 
20 beschrieben, ohne dadurch jedoch beschrankt zu werden. 

Prozentangaben sind immer Gewichtsprozente. 

Beispiel 1 

25 Herstellung einer Kolloiddispersionsmischung aus N-Vinylpyrrolidon und 
2-Ethylhexylacrylat 

1,6 g Natriumcarbonat und 23 g *^Emulsogen EPN 287 

(Fettalkoholpolyglykolether, Clariant GmbH) werden in 497 g E-Wasser gelost. 
30 Die Losung wird auf 80°C erhitzt, Bei dieser Temperatur wird eine Mischung aus 
300 g Vinylpyrrolidon und 100 g 

2-Ethylhexylacrylat uber 180 Minuten zudosiert. Parallel dazu dosiert man eine 
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Losung von 2 g Azo-bis-isobutyronitril in N-Vinyl-2-pyrrolidon zu. Nach 
Beendigung der Monomerdosierung wird die Reaktionsmischung 90 Minuten bei 
80°C nachgeheizt, anschliefiend abgekuhit und bei unter SO^'C uber 180 pm-Filter 
abgelassen. 

5 

Die Koiloiddispersionsmischung weist folgende Merkmale auf: 
Feststoffgehalt 30,3% 
K-Wert 66 

PartikelgroSenverteilung aus Mastersizer-Messung 
10 Volumen(Massen)-anteile: dv(10%) 0,127 pm 



15 



dv(50%) 0.418 Mm 
dv(90%) 1.623 Mm 



N-Vinyl-2-pyrrolidon 600 ppm 

2-Ethylhexylacrylat < 25 ppm 



Beispiel 2 

Herstellung einer Koiloiddispersionsmischung aus N-Vinylformamid und 
Dioctylmaleinat 

20 1 ,6 g Natriumcarbonat und 16 g ©Arkopal N 308 (Nonylphenolpolyglykolether mit 
30 EO, Clariant GmbH) werden in 500 g E-Wasser gelost. Die Losung wird auf 
80°C erhitzt. Bei dieser Temperatur wird eine Mischung aus 340,6 g N- 
Vinylformamid und 59,4 g Dioctylmaleinat uber 180 Minuten zudosiert. Parallel 
dazu dosiert man eine Losung von 2 g Azo-bis-isobutyronitril in N-Vinylformamid 

25 zu. Nach Beendigung der Monomerdosierung wird die Reaktionsmischung 90 

Minuten bei SOX nachgeheizt, anschlieBend abgekuhit und bei unter 30°C Ciber 
180 pm-Filter abgelassen. 

Die Koiloiddispersionsmischung weist folgende Merkmale auf: 
30 Feststoffgehalt 34% 

K-Wert 73,8 
Partikelgrofienverteilung aus Mastersizer-Messung 
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Volunnen(Massen)-anteile: dv(10%) 0,322 

dv(50%) 0,715 pm 
dv(90%) 1,321 pm 
N-Vinylformamid < 0,1 % 

5 Dioctylmaleinat 1,4% 

Imfolgenden werden mehrere Beispiele fur wiederanfeuchtbare Klebstoffsysteme 
beschrieben, deren Priifung wie folgt durchgefuhrt wurde: 

1 0 Der zu prufende wiederanfeuchtbare Klebstoff wurde in einer Nalifilmstarke von 
50 p auf ein einseitig satiniertes Natronkraftpapier (definierte Reififestigkeit 100 g) 
von 5 cm Breite und 60 cm Lange aufgebracht. Die Trocknung erfolgte bei 
Raumtemperatur. AnschlieBend wurden die beschichteten Papierstreifen 
24 Stunden im Normklima (23°C und 50 % relativer Feuchte) gelagert. 

1 5 Die Prufung der Abbindegeschwindigkeit wurde auf dem Werle Tack Tester durch 
Laminieren eines beschichteten Papiers mit einem unbeschichteten Papier 
durchgefuhrt. 

Fur die Prufung wurde die Gerateeinstellung wie folgt vorgenommen: 

Offene Zeit: 0,5 Sekunden 

20 Geschlossene Zeit: 0,5 Sekunden 

Die Befeuchtung der beschichteten Papiere wurde uber eine 2 %ige Losung aus 
©Tylose MH 1500 K, Clariant GmbH, vorgenommen. Die Auftragsmenge ist durch 
den verwendeten Rakel bestimmt und betragt 22 p naB. 

25 

Das Prufergebnis wird auf einer mitiaufenden Scheibe angezeigt. Aussagen sind 
moglich vom Zeitpunkt der beginnenden (NaG>-)Tackentwicklung bis zum 
PapierriC 

30 Beispiel 3 

Verwendung der Kolloiddispersionsmischung aus Beispiel 1 als 
wiederanfeuchtbares Klebstoffsystem (Anteil Kolloiddispersionsmischung im 
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Klebstoffsystem: 100 %). 

Das Klebstoff-System zeigt trotz eines Feststoffgehaltes von 30 % eine relativ 
schnelle Trocknung. Es zeichnet sich in der Trocknungsphase zunachst durch 
5 einen hohen NaRtack und einen ausgezeichneten Verlauf aus und bildet 
geschlossene, sehr glatte Filme die eine hohe Blockfestigkeit zeigen. Bei 
Ausschlufi von Wasser konnen z.B. Beschichtungen auf Papier, Schicht gegen 
Schicht, gelagert v^erden, ohne miteinander zu verkleben. Dies wird nicht nur bei 
Raumtemperatur, sondern auch bei Temperaturen von 50°C mit einer Auflast von 
1 0 200 g/cnn^ erreicht. 

Beispiel 4 

Die Kolloiddispersionsmischung des Beispiels 1 wird mit einer Vinylacetat- 
Polymerdispersion (Feststoffgehalt ca. 50 %), z.B. ®Mowilith DH 257 (Clariant 
1 5 GmbH), im Verhaltnis 80:20 gemischt. 

Beispiel 5 

Die Kolloiddispersionsmischung des Beispiels 1 wird mit einer Vinylacetat- 
Polymerdispersion (Feststoffgehalt ca. 50 %), z.B. ®Mowilith DH 257 (Clariant 
20 GmbH), im Verhaltnis 20:80 gemischt. 

Beispiel 6 

Die Kolloiddispersionsmischung des Beispiels 1 wird mit einer 30 %igen Losung 
eines Polyvinylalkohols, z.B. ®Mowiol 4-88 (Clariant GmbH), im Verhaltnis 80:20 
25 gemischt. 

Fur die Abmischung wird der Polyvinylalkohol unter Ruhren in Wasser bei 90°C 
gelost. Nach Abkuhlung der Losung auf Raumtemperatur kann eine Abmischung 
in obigem Verhaltnis vorgenommen werden. 

30 

Beispiel 7 

Die Kolloiddispersionsmischung des Beispiels 1 wird mit einer 30 %igen Losung 
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eines Polyvinylalkohols, z.B. ®Mowiol 4-88 (Clariant GmbH), im Verhaltnis 20:80 



Fur die Abmischung wird der Polyvinylalkohol unter Ruhren in Wasser bei 90°C 
5 gelost. Nach Abkuhlung der Losung auf Raumtemperatur kann eine Abmischung 
in obigem Verhaltnis vorgenommen werden. 



Die Kolloiddispersionsmischung des Beispiels 1 wird mit einer 6 %igen Losung 
10 aus ®Emcol Starke UK/N (Fa. Emsland) im Verhaltnis 80:20 gemischt. 

Die Starkelosung wird hergestellt durch Einstreuen des in kaltem Wasser 
loslichen Starkepulvers in Wasser. Um Verklumpungen zu vermeiden, muB die 
Herstellung der Starkelosung unter standigem Ruhren vorgenommen werden. Die 
1 5 Starkelosung ist anschlieliend durch Zusatz von Konservierungsmittel vor Befall 
zu schutzen. 



Die Kolloiddispersionsmischung des Beispiels 1 wird mit einer 6 %igen Losung 
20 aus '^Emcol Starke UK/N (Fa. Emsland) im Verhaltnis 20:80 gemischt. 

Die Starkelosung wird hergestellt durch Einstreuen des in kaltem Wasser 
loslichen Starkepulvers in Wasser. Um Verklumpungen zu vermeiden, muB die 
Herstellung der Starkelosung unter standigem Ruhren vorgenommen werden. Die 
25 Starkelosung ist anschlieBend durch Zusatz von Konservierungsmittel vor Befall 
zu schutzen. 

Die Ergebnisse der Prufung der wiederanfeuchtbaren Klebstoffsysteme der 
Beispiele 3 bis 9 sind in Tabelle 1 zusammengefaRt. 



gemischt. 



Beispiel 8 



Beispiel 9 
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Tabelle 1 



Bei- 


Otfene 


Geschlossene 


Klebstoffauftrag 


Abbindebegmn 


100 g 


Wiederan- 


spiel 


Zeit 


Zeit 


50 p Nafifilm 


Sekunden 


Wert 


feuchtbarkeit 












nach 




3 


0,5 s 


0.5 s 


problemlos 


nach 3 s 


6 s 


sehr gut 


4 


0,5 s 


0.5 s 


problemlos 


nach 3,5 s 


7 s 


sehr gut 


5 


0,5 s 


0,5 s 


problemlos 


nach 5 s 


8 s 


befriedigend 


6 


0,5 s 


0,5 s 


problemlos 


nach 4 s 


8 s 


sehr gut 


7 


0,5 s 


0,5 s 


problemlos 


nach 3.5 s 


9 s 


sehr gut 


8 


0,5 s 


0,5 s 


problemlos 


nach 4,5 s 


8 s 


sehr gut 


9 


0,5 s 


0,5 s 


problemlos 


nach 10 s 


16 s 


gut 
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Patentanspruche 

1. Wiederanfeuchtbares Klebstoffsystem, dadurch gekennzeichnet, dass es 
eine Kolloiddispersionsmischung enthalt, die durch Copolymerisation mindestens 
eines wasserloslichen Monomeren mit mindestens einem nichtwasserloslichen 

5 Comonomeren in Gegenwart eines micellenbildenden Emulgators erhalten wird. 

2. Wiederanfeuchtbares Klebstoffsystem gemaS Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Anteil der Kolloiddispersionsmischung im 
Klebstoffsystem im Bereich von 5 bis 100 % liegt. 

10 

3. Wiederanfeuchtbares Klebstoffsystem gemaB Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Anteil des mindestens einen wasserloslichen 
Monomeren in der Kolloiddispersionsmischung im Bereich von 70 bis 95 Gew.-% 
liegt. 

15 

4. Wiederanfeuchtbares Klebstoffsystem gemaS mindestens einem der 
Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass es zusatzlich 
Kunststoffdispersionen unterschiedlicher Monomerenzusammensetzung, 
Polyvinylalkohol und/oder Starke enthalt. 

20 

5. Wiederanfeuchtbares Klebstoffsystem gemaB mindestens einem der 
Anspruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass ais wasserlosliches Monomer 
N-Methyl-N-Vinylacetamid, N-Vinyl-2-pyrrolidon oder N-Vinylformamid eingesetzt 
wird. 

25 

6. Wiederanfeuchtbares Klebstoffsystem gemaS mindestens einem der 
Anspruche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass als nicht-wasserlosliches 
Comonomer ein unsubstituierter oder alpha-substituierter Ester der Acrylsaure 
Oder ein Ester der Maleinsaure eingesetzt wird. 

30 

7. Wiederanfeuchtbares Klebstoffsystem gemaS Anspruch 5 und 6, dadurch 
gekennzeichnet, dass als wasserlosliches Monomer N-Vinyl-2-pyrrolidon und als 

11 
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nicht-wasserlosliches Monomer ein Alkylester der Acrylsaure oder Methacrylsaure 
eingesetzt wird. 

8. Wiederanfeuchtbares Klebstoffsystem gemaG> Anspruch 6 oder 7, dadurch 
5 gekennzeichnet, das als nicht-wasserlosliches Monomer Butyl- oder 

Ethylhexyiacrylsaureester oder Dioctylmaleinat eingesetzt wird. 

9. Wiederanfeuchtbares Klebstoffsystem gemali mindestens einem der 
Anspruche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass als Emulgatoren nichtionische 

10 Emulgatoren oder Mischungen aus ionischen mit nichtionischen Emulgatoren 
eingesetzt werden. 

10. Wiederanfeuchtbares Klebstoffsystem gemaU mindestens einem der 
Anspruche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass als Emulgatoren 

1 5 Alkylarylpolyglykolether oder Alkylpolyglykolether mit jeweils 3 bis 50 mol 

Ethylenoxid-Einheiten, Blockcopolymere des Ethylenoxids mit Propylenoxid, Alkyl- 
Oder Alkylarylsulfonate, Alkylsulfate, AlkyI- und Arylethersulfate und -phosphate 
mit jeweils vorzugsweise 8 bis 18 Kohlenstoff-Atomen im lipophilen und bis zu 50 
Ethylenoxid- oder Propylenoxid-Einheiten im hydrophilen Teil sowie Mono- oder 

20 Diester der Sulfobernsteinsaure oder Alkylphenole mit jeweils vorzugsweise 8 bis 
18 Kohlenstoffatomen im Alkylrest eingesetzt werden. 

11. Wiederanfeuchtbares Klebstoffsystem gemaB mindestens einem der 
Anspruche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Copolymerisation als 

25 radikalische Polymerisation durchgefCihrt wird. 

12. Wiederanfeuchtbares Klebstoffsystem gemaB Anspruch 1 1 , dadurch 
gekennzeichnet, dass die Copolymerisation bei 60 bis 90°C durchgefuhrt wird. 

30 13. Verwendung des wiederanfeuchtbaren Klebstoffsystems gemaB Anspruch 
1 fur Briefmarken, Mundklappenleime fur Briefumschlage, Klebebinder und 
Klebstoffe fur den FuBbodenbereich. 
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kann nIcht ala auf orflnderiacher Tatlgkoit beruhend betrachtet 
werden, wenn die Ver6ffer<lichur>g mlt e*r>er oder mehreren artderen 
VaroffentMchungen dieeer Kateoorie in VerfoirKlung gebracht wlrd und 
deee VBrbindur)g fur einen Facmnann nahetiegend ist 
' VeroffentlKhung. cie Mitgiied deraelben Patentfamilie Ist 
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Im Recherctienbencht 
€tngafuhrtos Patsnttlotajment 



Datum der 
VerSffantlichung 



Mitglied<er) der 
Paten tfamilie 



Datum der 
VerUtenWc^urtg 



US 3696065 



03-10-1972 



KEINE 



US 5376447 



27-12-1994 



CA 



2118825 A 



26-11-1994 



VERTRAG I^Br DIE INTERNATIONALE ZUS/^BENARBEIT 

ACF DEM GEBIET DES PATENTWESWJS 

PCT 

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

(Artikel 18 sowie Regein 43 und 44 PCT) 



esWjj 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 

1999DE503PCT 


WEITERES stehe Mitteilung uber die Ubermittlung des mternationaien 

Recherchenbenchts (Formblatt PCT/ISAy220) sowie. soweit 
VORGEHEN zutreffend. nachstehender Punkt 5 


Internationales Aktenzeichen 

PCT/EP 00/00146 


Internationales Anmeldedatum 

(Tag/Monat/Jahr) 

11/01/2000 


(Fruhestes) Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 

19/01/1999 


Anmelder 

CLARIANT GMBH et al 



Dieser Internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB 
Artikel 18 ubermittelt. Eine Kopte wird dem Internationalen Buro ubermittelt. 

Dieser Internationale Recherchenbericht umfaf3t insgesamt 2 Blatter, 

[Xj Daruber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der m diesem Bencht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bet. 



Grundlage des Berichts 

a, Hinsichtlich der Sprache ist die internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache 
durchgefuhrt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt ntchts anderes angegeben ist. 



□ 



□ 
□ 
□ 
□ 



Die Internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behorde eingereichten Ubersetzung der internationalen 
Anmeldung {Regel 23,1 b)) durchgefuhrt worden, 

Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz istdie Internationale 
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokoils durchgefuhrt worden, das 

I I in der internationalen Anmeldung in Schriflicher Form enthalten ist. 

zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden tst. 
bei der Behorde nachtraglich in schriftticher Form eingereicht worden ist. 
bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

Die Erklarung, dal3 das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht. wurde vorgelegt. 

I I Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form ertaBten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, 
wurde vorgelegt. 

[ I Bestimmte Anspriiche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I). 
I I Mangeinde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II). 

Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung 

[ X I wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 
I I wurde der Wortlaut von der Behorde wie folgt festgesetzt: 



5. Hinsichtlich der Zusammenfassung 

wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 

wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behorde festgesetzt. Der 

I I Anmelder kann der Behorde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen 

Recherchenbenchts eine Stellungnahme vorlegen. 

6. Folgende Abbildung der Zeichnungen ist mit der Zusammenfassung zu veroffentlichen: Abb. Nr. 

I I wie vom Anmelder vorgeschlagen | | keine der Abb. 

I I well der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat. 
I I well diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet. 



Formblatt PCT ISA/210 (Blatt 1) (Juli 1998) 



INTERNATIONALER^fcCHERCHENBERICHT 



inj^^^^nales Aktenzetchen 

P^Rp 00/00146 



A. KLASSIFIZJERUNG DES ANUELDUNGSGEGENSTANDES 

IPK 7 C09J157/00 



Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) Oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK 



B. RECHERCHIERTE GEBIETE 



Recherchiert*5r Mindestprufstoft (Klassif ikationssystem und Klassifikationssymbole ) 

IPK 7 C09J 



Recherchierte aber nicht zum Mindestpru'stoff gehorende Veroffentlichungen. soweit diese unter die recherchiertGn Gebiete fallen 



Wahrend der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl, verY/endete Suchbegnffe) 



C. ALS WESFNTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie Bezeichnung der Veroffentlichung. soweit erforderhch unter Angabe der in Betracht komnnenden Teile 



Betr. Anspruch Nr 



US 3 696 065 A (HOFFMAN PAUL ET AL ) 
3. Oktober 1972 (1972-10-03) 
das ganze Dokument 

US 5 376 447 A (YEUNG DOMINIC W K ET AL) 
27. Dezember 1994 (1994-12-27) 
Beispiele 1-5 



1,4.5. 
11-13 



1-5.9-12 



□ 



Weitere Veroffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen 



Siehe Anhang Patentfamilie 



Besondere Kategonen von angegebenen Veroffentlichungen 
"A" Veroffentlichung. die den ailgenneinen Stand der Technik defmiert. 
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist 

'E" alteres Dokument, das jedoch erst am Oder nach dem internationalen 
Anmeldedatum verbffentlicht worden ist 

"L" Veroffentlichung. die geeignet ist. einen Pnontatsanspruch zweifelhaft er- 
scheinen zu lessen. Oder durch die das Veroftenttichungsdatum einer 
anderen im Recherchenbencht genannten Veroffentlichung belegt werden 
soli Oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefuhrt) 

"O" Veroffentlichung, die sich auf eine mundliche Offenbarung, 

eine Benutzung. eine Ausstellung oder andere Maf3nahmen bezieht 

P" Veroffentlichung. die vor dem internationalen Anmeldedatum. aber nach 
dem beanspruchten Pnontatsdatum veroffentlicht worden ist 



T" Spatere Veroffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum 
Oder dem Pnontatsdatum veroffentlicht worden ist und mit der 
Anmeldung nicht kollidiert. sondern nur zum Verstandnis des der 
Erfindung zugrundeliegenden Pnnzips Oder der ihr zugrundeiiegenden 
Theorie angegeben ist 

"X" Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann allein aufgrund dieser Veroffentlichung nicht als neu oder auf 
erf inde rise her Tatigkeit beruhend betrachtet werden 

Y" Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erfindenscher Tatigkeit beruhend betrachtet 
werden, wenn die Veroffentlichung mit einer oder mehreren anderen 
Veroffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fur einen Fachmann naheliegend ist 

'& ' Veroffentlichung. die Mitglied derselben Patentfamifie ist 



Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 

29. Mai 2000 


Absendedatum des internationalen Recherchenbenchts 

15/06/2000 
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